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Abstract: 

Thickener composition for construction products 

Tlie invention relates to the use of thickener compositions of cellulose ethers and 
synthetic hectorite for the manufacture of construction products as well as to the 
corresponding thickener compositions themselves and construction products containing 
said thickener compositions. 
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Abstract: 

Additives for water-containing building material compositions 

Additives for water-containing building material compositions, consisting of 

a) 1 to 80 weight-% of a water-soluble cellulose derivative containing sulfonic acid, 
carboxylic acid or sulfate groups, 

b) 20 to 99 weight-% of a vinyl-(co)-polymer containing sulfonic acid and/or carboxylic 
acid and/or of a condensation product on the basis of aminoplast forming agents or aryl 
compounds and formaldehyde 

are described herein. 

Due to their good water retention and their excellent rheology-modifying characteristics 
the additives of the present invention are extremely well suitable for water-containing 
building material compositions on the basis of cement, lime, gypsum, anhydrite and other 
hydraulic binding agents. 
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Prufungsantrag gem; § 44 PatG ist gestellt 

@ VerdlckerzusanDrhensetzung fur Baustoffprodukte 

@ Die Erfindung betrifft die Verwendung von Verdtckerzu- 
sammensetzungen aus Celluloseetharn und synthetischem 
Hektorit zur Herstellung von Baustoffprodukten sowie die 
entsprechenden Verdickerzusammensetzungen seibst und 
Baustoffprodukte, die die vorgenanmen Verdickerzusam- 
mensetzungen enthalten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Verdickerzusammensetzungen zur Herstellung von Baustoffpro- 
dukten sowie Baustoffprodukte,die seiche Verdickerzusammensetzungen enthalten. 

Natiirliche und synthetische Verdicker sind seit langem bekannt und werden in vielen Bereichen angewendet. 
Die Verdicker, die auch als rheologische Additive bezeichnet werden, erhohen im allgemeinen die Viskositat von 
Losungssystemen oder von wasserbasierenden Systemen, abhangig von dem Typ des Additivs. Oblicherweise 
bestehen diese rheologischeh Additive aus Silikaten, die organisch modifiziert sein konnen und organischen oder 
polymeren Verdickem. 

Von den letztgenannten Derivaten naturlicher Polymere, wie beispielsweise Pektin, Xanthangummi, AJginate, 
Guarderivate und insbesondere den verschiedenen Ceiluloseethem, wie etwa Hydroxyethylcellulose^ Carbox- 
ymethylceilulose, Methylhydroxyethylcellulose, und die verschiedenen anderen modifizierten Cellu]osen ist 
bekannt, dafi sie in Abhangigkeit von ihrer Ketteniange und Konzentration die Viskositat in waOrigen Medien in 
betrachtlichem MaBe erhohen konnen, 

Ebenfalls ist bekannt, daB Tonmineralien, insbesondere Aluminiumsilikate oder Siliciumoxid-Verbindungen, 
wie etwa Montmorillonit, Kaolin, Saponit, Bentonit, Hektorit, Atapulgit und andere Silikate, insbesondere wenn 
sie an organische Molekiile gebunden sind, als Verdicker eingesetzt werden konnen. Nicht organisch modifizier- 
te Silikate werden dabei bevorzugt in auf Wasserbasis beruhenden Systemen verwendet, die organisch modifi- 
zierten Silikate dagegen bevorzugt in Losungsmittelsystemen, 

Die vorgenannten Verdicker konnen einzeln oder miteinander kombiniert beispielsweise als Verdickungsmit- 
tel, Wasserretentionsmittel, Schutzkolloide, Dispergiermittel, Stabilisatoren und Bindemittel bei vielen indu- 
strieilen Anwendungen eingesetzt werden. 

So beschreibt beispielsweise die EP-A-0 445 653 eine Verdickerzusammensetzung fur wasserhaltige Systeme, 
die ein Toninineral und eine modifizierte Cellulose enthalt. Das bevorzugte Toninmeral ist ein naturlicher 
Hektorit, die bevorzugte Cellulose ist Hydroxyethylcellulose. 

Nachteilig bei den bisher bekannten Verdickerzusammensetzungen ist jedoch, daB sie nicht fur alio Anwen- 
dungsgebiete gleich gut einsetzbar sind und ihren spezifischen Anwendungen oftmals keine gleichmaBigen 
Ergebnisse erreichen. Insbesondere laBt die Dauer der verarbeitungsoffenen Zeit vielfach zu wunschen ubrig, 
auch weisen die Produkte oft nicht die fur eine gute Handhabung notwendigen Eigenschaften auf. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, geeignete Verdickerzusammensetzungen zur Verfugung zu stellen, die die 
vorgenannten Nachteile nicht aufweisen und die in der jeweils spezifischen Anwendung gegenuber dem bekann- 
ten Stand der Technik verbesserte Ergebnisse aufweisen. Zudem soli en nur geringe Mengen an Verdicker 
notwendig sein, die auBerdem keine unerwunschten Verf arbungen der Endprodukte erzeugen. 

Die Erfindung betrifft daher die Verwendung von Verdickerzusammensetzungen aus Celluloseethern und 
synthetischem Hektorit zur Herstellung von Baustoffprodukten. 

Der synthetische Hektorit entspricht bevorzugt der Formel 

[Mg6-xLixSi8O20(OH)4-yFyT<-> . x/z M^+) 

in derO ^ x < 1,2, 0 ^ y < 4 und z 1, 2 oder 3 ist und M ein Kation der Wertigkeit z bedeutet 
Bei dem Celluloseether handelt es sich bevorzugt um Hydroxyethylcellulose. 

Bevorzugt wird eine Verdickerzusammensetzung, die 40 bis 95 Gew.-% Celluloseether und 5 bis 60 Gew.-% 
synthetischen Hektorit enthalt, verwendet 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung handelt es sich bei den Baustoffprodukten um 
Fliesenkleber. 

Filr die Verwendung als Fliesenkleber enthalt die Verdickerzusammensetzung 50 bis 95, beyorzugt 60 bis 
90 Gew.-% Celluloseether und 5 bis 50, bevorzugt 10 bis 40 Gew.-% synthetischen Hektorit 

. GemaB einer anderen Ausfuhrungsform der Erfindung handelt es sich bei den Baustoffprodukten um Fugen- 
fQUer. 

Fur die Verwendung als Fugenfuller enthalt die Verdickerzusammensetzung 40 bis 90, bevorzugt 55 bis 
75 Gew.-% Celluloseether und 10 bis 60, bevorzugt 25 bis 45 Gew.-% synthetischen HektoriL 

Die Aufgabe wird ebenfalls geldst durch eine Verdickerzusammensetzung fur Baustoffprodukte, enthaltend 
40 bis 95 Gew.-% Celluloseether und 5 bis 60 Gew.-% synthetischen Hektorit 

Der bevorzugte Celluloseether ist hierbei Hydroxyethylcellulose. 

Entsprechend einer Ausgestaltungsform der Erflndung betrifft diese eine Verdickerzusammensetzung fur 
Fliesenkleber, enthaltend 50 bis 95, bevorzugt 60 bis 90 Gew.-% Celluloseether und 5 bis 50, bevorzugt 10 bis 
40 Gew.-% synthetischen Hektorit 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung betrifft eine Verdickerzusammensetzung flir FugenfQller, enthal- 
tend 40 bis 90, bevorzugt 25 bis 75 Gew.-Vo Celluloseether und 10 bis 60, bevorzugt 25 und 45 Gew.-% 
synthetischen Hektorit 

Die Erfindung betrifft auch einen Fliesenkleber, enthaltend eine Verdickerzusammensetzung entsprechend 
der vorgenannten Ausgestaltungsform. 

Bevorzugt enthalt dieser Fliesenkleber 0,1 bis lOGew.-% Verdickerzusammensetzung. 

Die Erfindung betrifft ebenfalls einen Fugenfuller, enthaltend eine Verdickerzusammensetzung gemaB den 
obigen Angaben. 

Bevorzugt enthSlt dieser Fugenfuller 0,1 bis 10 Gew.-% Verdickerzusammensetzung. 

Letztendlich betrifft die Erfindung ganz allgemein auch eine Verdickerzusammensetzung aus Hydroxyethyl- 
cellulose und synthetischem Hektorit 
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Der synthetische Hektorit, der erfindungsgemaB fur die Verdickerzusammensetzung verwendet wird, kann 
nach dem in der EP-B-0 088 372 beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Die EP-B-0 088 372 beschreibt ein 
Verfahren zur Herstellung eines synthetischen Hektorits der Formel 

[Mg6-xLixSi8O20(OH)4-yFy]^-) . x/z iM^+) 5 

in der 0 < X < 1.2, 0 < y < 4 und z 1, 2 oder 3 ist und M ein Kation mit der Wertigkeit z bedeutet, aus einer 
Magnesiumionen enthaltenen waBrigen Losung oder Suspension, einer Na20-Quelle, einer SiOa-Quelle, gegebe- 
nenfaJis unter Zusatz von Lithium- und/oder Fluoridionen, wobei die Molverhaltnisse 0^6 < MgO/SiOa ^ 075, 
0 < Li20/Si02 < 0^ 0 < F/Si02 S 1^, 0^5 < Na20/Si02 ^ 2 einzuhaiten sind, bei dem man eine waBrige lo 
Losung oder Suspension eines Magnesiuihsalzes aufheizt, man gegebenenfalls die Lithium und/oder Fluoridio- 
nen der Losung bzw. Suspension des Magnesiumsalzes vor Zugabe der anderen Komponenten zufiigt, man zur 
erhitzten Mischung, vorzugsweise unter standiger Durchmischung, eine Si02-Quelle und eine Na20-Quelle in 
Form waBriger Losungen zudosiert mit der MaBgabe, daB die Na20-Queile nlcht vor der Si02-Quelle zugege- 
ben wird, man das entstehende Geraisch langere Zeit bei hdherer Teraperatur halt, man die Kristalle des is 
gebiideten synthetischen Hectorits in der Natriumform von der Mutterlauge abtrennt und gegebenenfalls mit 
einer waBrigen Losung eines Salzes mit dem Kation M^"*" behandelt und nach erfolgtera Kationenaustausch den 
Bodenkorper von der waBrigen Phase abtrennt, dadurch gekennzeichnet, daB die Zugabe der Komponenten zur 
waBrigen Losung oder Suspension des Magnesiumsalzes bei Temperaturen von 120— 373**C unter Druck erfolgt 
und man das entstehende Gemisch langere Zeit im Temperaturbereich von 1 1 0— 373'' C halt 20 

Als Celluloseether konnen beispielsweise Methylcellulose, Methylhydroxyethylceliulose, Methylhydroxypro- 
pylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxyethylhydroxypropylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Ethylhy- 
droxyethylcellulose, Carboxymethylcellulose, Carboxymethylhydroxyethylcellulose oder auch Alkoxy-hydrox- . 
ypropyl-hydroxyethylcellulose imd andere Derivate der Celluloseether verwendet werden. 

Als Fullstoffe fur Fliesenkleber kommen beispielsweise Erdaikalicarbonate, Quarz, Glimmer, Talkum, Chlorite 25 
Oder deren Mischungen in Frage. 

In den nachfolgenden Beispielen wurden die folgenden Substanzen verwendet 



30 



35 



®MergalKM200 

Es handelt sich urn ein Konservierungsraittel fur waBrige Systeme, bestehend aus Hexahydrotriazinen. Her- 
steller ist die Riedel de Haen AG. 

*Agitan280 

Es handelt sich um einen Entschaumer fiir waBrige Systeme, der aus einer Kombination fliissiger Kohlenwas- 
serstoffe, hydrophober Kieselsaure, synthetischer Copolymere und nichtionogener Emulgatoren besteht Her- 
steller ist die Munzing Chemie GmbH. 

®MowilithVDM618 40 

Es handelt sich um eine waBrige Styrolacrylatdispersion mit 50% Festkorpergehalt (Qbliches Bindemittel fur 
pastose Baustoffprodukte). Hersteller ist die Hoechst AG. 

®Durcal 10,40,65 45 

£s handelt sich um einen ublichen Fullstoff fiir pastose Baustoffprodukte in Form eines Marmormehis 
(CaCOa) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 9, 29 bzw. 46 ^m. Hersteller ist die Omya GmbH. 

«CalgonN 50 

Es handelt sich um Natriumpolyphosphat, das als Qbliches Dispergiermittel fur waBrige Baustoffprodukte 
verwendet winL Hersteller ist die BK Ladenburg GmbH. 

•AMP 90 55 

Es handelt sich um einen ublichen pH-Stabilisator fur waBrige Systeme (2-Amino-2-methyM-propanol mit 
10% Wasser). Hersteller ist die Angus Chemie GmbH 

•Omyacarb 15 GU 2 GU 60 

Es handelt sich um Marmormehl (CaCoa) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 13 bzw. 2,5 ^m. 
Henteller ist die Omya GmbH 

®MicaWl 65 

Es handelt sich um einen Glimmer (Kaiium-Aluminiumsilikat) der Norwegian Talc mit einem mittle.'-en 
Teilchendurchmesser von 5 pm, der als Fullstoff zur Verringerung der Schrumpfung verwendet wird. 
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®Sn-Ce!l 140 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



Es handelt sich um einen Leichtfuilstoff zur Verringerung der Schrumpfung bestehend aus Mikrohohlkugeln 
aus Siliciumdioxid mit einem mittieren Teilchendurchmesser von 35 \Lm. Hersteller ist die Norwegian Talc. 

•Xylose H 30.000 yp 

Hydroxyethylceliuiose, Normalpulver (max. 180 pm), lang anquellverzogert, Viskositatsstufe 30.000 mPa-s 
(2%ig Hoppler). Hersteller: Hoechst AG. 

•Xylose FL 30.0000 x 

Methylhydroxyethylcellulose, Femstpulver (max. 100 ^m), kurz anquellverzdgert, ViskositSltsstufe 30.000 
mPa-s (2%ig Hoppler). Hersteller: Hoechst AG. 

Mit den erfindungsgemaBen Verdickerzusammensetzungen wurden sowohi Fliesenkleber als auch Fugenfiil- 
ler hergestellt (Grundrezepturen: Tabellen 1, 3 und 5) und diese dann nach den unten beschriebenen genormten 
Prufmethoden auf ihre Eigenschaften hin untersucht CFabeilen 2, 4 und 6) und beurteilt 

A) Fliesenkleber 

Verarbeitung 

Der Fliesenkleber wird per Zahnspachtel auf eine Betbnplatte aufgetragen, wobei die Verarbeitung beurteilt 
wird. 



Notengebung 


Verarbatung 


1 


sehr Idcht 


2 


leicht 


3 


beftiedigend 


4 


mangelhafi: 



Abrutschen 

Der Fliesenkleber wird mittels Zahnspachtel (6 mm) auf eine Betonplatte appliziert, und eine Fliese wird unter 
definierten Bedingungen aufgelegt Das AbrutschmaB in nun wird an der vertikalen Betonplatte nach 10 Minu- 
tenbestimmt 

Aufbnich 

ber Fliesenkleber wird nilttels Zahnspachtel (6 mm) auf eine Betonplatte appliziert, und es wird eine Giasplat- 
te unter definierten Bedingiuigen aufgelegt Die benetzte Flache wird bestimmt, wobei DIN 18 156 ein Muiimum 
von 65% an benetzter Flache fordert 

Haftzugfestigkeit/Hautbildung 

Der Fliesenkleber wird auf eine Betonplatte aufgetragen (Zahnspachtel 6 ram) und 3 Steingutfliesen werden 
unter definierten Bedingungen aufgelegt 

a) Direkt nach dem Auftragen des Fliesenldebers 

b) Nach 20 Minuten Hautbildung. 

Nach einer Lagerzeit von 28 Xagen unter Normalbedingungen fordert DIN 18 156 ein Minimum von 0^ 
60 N/mm^ Haftfestigkeit fur a) und b). 

Haf tzugfestigkeit unter Wassereinwirkung 

Der Fliesenklebefr wird mittels einer Zahnspachtel (6 mm) auf eine Betonplatte appliziert und 3 Steingutfliesen 
65 werden unter definierten Bedingungen aufgelegt Die Haftzugfestigkeit wird nach 28 Xagen Lagerzeit unter 
Normalbedingungen, wobei die Fliesen direkt nach einer Stunde Wasserlagerung abgerissen werden, gepriift 
Diese Priifung entspricht der UEAtc KJasse B fur wenig wasserempfmdiiche Flieserkleber, die bei diesem Test 
ein Minimum von 0^ N/mm^ erreichen mOssen. 
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In den Untersuchungsreihen werden folgende Produkte verglichen: 

a) ®AttageI 40 (Attapulgit/Fa. Engelhard) — Attapulgit ist ein Palygorskit, ein natiiriiches bandartiges 
Schichtsi[tkaL 

b) ®Optibent CE (gereinigtes, naturliches Schichtsilikat/Fa. Sudchemie) ■ 5 

c) ®Bentone EW (hochgereinigtes, naturliches Schichtsilikat/Fa. Rheox) 

d) ®Laponite RD (synthetischer Hektorit/Fa, Laporte) 

e) SKS-21 (synthetischer Hektorit/Fa. Hoechst AG) gemaB der Erfindung. 

Beispiel 1 lo 

Es wurde ein Fliesenkleber mit den Komponenten der TabeJle 1 hergestellt. in dem die Komponenten gemaB 
der in der Tabelle angegebenen Reihenfolge zusammengegeben wurden. Die Zusammengabe erfolgte bei 
Raumteraperatur mit handelsublichen Disssolver-Ruhrraaschinen (Volbath-Laborpasteweiber des Typs Exen- 
trik EWTHX 0,5 der Fa. Voilrath, Hurth). Die Summe der Gewichtsteile aus Tabelle 1 entspricht dann is 
100Gew.-%Produkt 

Tabelle 1 

Grundrezeptur f ur Fliesenkleber (1 0% Dispersionsanteil) 20 



Bestandteile 


Gewichtsteile 


Wasser 


190 


Celluloseether 


4 


Schicbtsilikat 


0-12 


Mei^al KM 200 (EConservieruDgsmittel) 


2 


Propylenglykol 


12 


Agitan 280 (Entschaumer) 


2 


Dispersion Mowilith VDM 618, 50 %ig 


100 


Testbeii2dnK30 




Durcai 10 (CaCOj) 


100 


Durcal 40 (CaCOj) 


200 


Durcai 65 (CaCOj) 


380 


Gesamt 


998-1010 



Die Eigenschaften der nach Beispiel 1 hergestellten Fliesenkleber sind in der TabelJe 2 wiedergegebea 50 



55 
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65 



5 



DE 195 34 719 Al 

Tabelle2 

Eigenschaften der FHesenkleber nach Beispiel 1 



PiO^rodukte 


Ver- 

aX UCILLLU^ 


Abiutschen 


Auftmch 


Haftwerte, 


Haut- 

nilHi \T%cr 






(mm) . 
DIN 18156 


(%) . 
DIN 18156 


(N/mm^ 
DIN 18156 


(N/mm^ 
DIN 18156 


0,4 % Tylose FL 30000 x* 


3-4 


15 


20 


1,8 


0,9 


0,4 % Tylose H 30000 yp* 


2 


6 


15 


2 


0,8 


0,4 % Tylose H 30000 yjf 
l,S%Attagel40 


2 


2 


80 




1,1 


0,4 % Tylose FL 30000 x 
1,0 Vo BentoneEW 


2-3 


4 




1,8 


0,6 


0,4 % Tylose H 30000 yp 
1,0 % Bentone EW 


2 


1 


90 




1,9 


u,4 % lyiose ±1 juuuu yp 
1,2 % Optibent CE 


Z 


1 


on 


1 o 


2,0 


0,4 % Tylose H 30000 yp 
0,4%LaponiteRD 


1 


3 


90 


1,5 


1,8 


0,4 % Tylose H 30000 yp 
0,2 % Lapoiute RD 


1 


abgemtscht 


100 


2,0 


2,7 


0,4 % Tylose H 30000 yp 
0,2%SKS-21 


2 


6 


90 


2,2 


1,7 



* Bei diesen Klebem wurde ein geringer Wasseranteil verwendet, um vergleichbare 
Konsistenz zu erhalten. 

Beispiel 2 

Es wiu-de wie in Beispiel* 1 ein Fliesenkleber hergesteilt, jetzt jedoch mit einem 20%igem Dispersionanteil 
(Tabelle3): 
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Tabel!e3 

Grundrezeptur fur Riesenkleber (20% Dispersionanteil) 



Bestandteile 


Gewiciitsteile 


Wasser 


105 


Dispersion Mowilith VDM 618, 50 %ig 


100 


Cellulosecther 


5 


Schicfatsilikat 


12 


Mergal KM 200 (Konservienmgsmittel) 


2 


Propylenglj^ol 


12 


Agitaa 280 (EatsdiSximer) 


2 


Dispersion Mowilith VDM 618, 50 %ig 


100 


TestbenzinK30 


8 


DurcallO (CaCOj) 


100 


Durcal40(CaCO3) 


200 


Durcal 65 (CaCOj) 


360 


Gesamt 


1006 



Tabelle4 

Eigenschaften der Fliesenkleber aus Beispiel 2 



Pru^rodukte 


Ver- 
arbeitung 


Abiutscfaea 

(nun) 
DIN 18156 


Auftnich 

(%) 
DIN 18156 


Haftwerte, 
trocken 
(N/mm^I 
DIN 18156 


Hautbildung 

(N/mm^ 
DIN 18156 


0,5 %H 30000 yp 
l,5%Attagd40 


2 


2 


5 


1,9 


1.1 


0,5%TyioseFL30000x 
1,2 % Optibent CE 


4 


2 


1 


2,3 


Fliesen 
abgefallen 


0,5 % Tjdose H 30000 yp 
1,2 % Optibent CE 


2 


8 


40 


2,2 


0,9 


0,5%Tyloseia30000yp 
l,5%BentoneEW 


2 


2 


15 


2,2 


0,9 


0,5 % Tylose H 30000 yp 
0,4%LapomteRD 


3 


4 


25 


1.4 


0.8 


0,5% Tylose H 30000 yp 
0,15%SKS-21 


2 


6 


.35 


1.9 


0,9 
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Aus den Tabellen 2 und 4 gehen die hervorragenden Eigenschaften des erfindungsgemaBen Verdickersystems 
aus Celluloseethern und SKS-2 1 hervor. 

Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Quaiitat von Fliesenklebern ist das Verhaltnis zwischen dem 
Abrutschverhalten und der verarbeitungsoffenen Zeit. Aus den Untersuchungsergebnissen (insbesondere Tabel- 
le 2) zeigt sich, daB weder Methylhydroxyethylcellulose oder Hydroxy ethylcellulose allein noch die Kombination 
aus Schichtsilikaten und Methylhydroxyethylcellulose zufriedenstellende Ergebnisse zeigen. Verdickersysteme 
aus Schichtsilikaten und Hydroxyethylcellulose fiihren demgegeniiber zu wesendich besseren Verbal tnissen 
zwischen dem Abrutschverhalten und der verarbeitungsoffenen Zeit 

Daniberhinaus sind fur das erfindungsgemaBe Verdickersystem aus Celluloseether und SKS-21 (synthetischer 
Hektorit) wcit weniger Einsatzraengen an Schichtsilikat bei vergleichbaren Ergebnissen notwendig. 

Gegeniiber den Verdickersystemen aus naturlichem Schichtsilikat und einem Celluioseether haben die erfin- 
dungsgemaBen Verdickerzusammensetzungen den Vorteil, daB sie keine Graufarbungen zeigen und daher 
durch ihrc welBe Farbe gleichzeitig zum Verfliesen und Verfugen verwendet werden konnen. 

B) Fugenf filler 

Die Quaiitat der Fugenfuller der nachfolgenden Beispiele wurde mittels der untenstehenden Priifmethoden 
beurteilt 

Konsistenz 

24 Stunden nach der Herstellung wird mittels Ruhrstab beurteilt ob der Fugenfuller Verarbeitskonsistenz 
besitzt 

Standfestigkeit 

Mit dem Ruhrstab wird die Standfestigkeit nach folgender Notengebung beurteilt: 



Notengebung 


Beurteilung 


1 


sehr standfest 


2 


standfest 


3 


befiiedigend 


4 


mangelliaft 



Verarbeitung 

Die Verarbeitung des Fugenfullers wird per Spachtel auf einer Gipskartonplatte ausgepriift Die Notenge- 
bung erfolgt von 1 bis 4: . _ 



Notengebung 


Beurteflung 


1 


sehr leichte 




Veraibeitung 


2 


leichte 




Verarbeitung 


3 


befiriedigend 


4 


mangelhaft 



Lochplatte 

Der Fugenfuller wird in einer Holzplatte in ein 11 mm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 25 mm 
eingefullt. Nach der Troclmung wird das Schrumpfungsverhalten und die ReiBanf alligkeit optisch beurteilt 

RiBbildung 

Der Fugenfuller wird mit Hilfe eines Keils 0 bis 10 mm dick auf eine Gipskartonplatte aufgezogen. Nach der 
Trocknung wird die RiBbildung optisch beurteilt 
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Beispiel 3 



Es wurde ein Fugenfuller mit den in der Tabelle 5 angegebenen Komponenten hergestellt, indem letztere 
gemaB der Reihenfolge in der Tabelle zusammengegeben wurden. Die Zugaben erfolgten bei Raumtemperatur 
in elner Dissolver-RUhrmaschine wie in Beispiel 1. Die Gesaratsumme der Gewichtsteile entspricht 100 Gew.-% 
Produkt 

Tabelle 5 
Grundrezeptur fur Fugenfuller 



Bestandteile 


Gewichtsteile. 


Wasser 


460 


Konservierungsmittel Mergal K7 


2 


Dispeigiemiittel CalgonN 


1 


Entschaumer Agitan 280 


5 


Verdicker 


8-18 


AMP 90 


1 


Dispersion Mowilith DM 120 (50 %ig) 


70 


Omyacarb 15 GU (CaCOg) 


350 


Omyacarb 2 GUCCaCOJ 


300 


Glimmer Mica Wl 


100 


HohlfcugelnSU-CeU 140 


70 


Gesamt 


1367-1377 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Prufverfahren fCir die verschiedenen getesteten 
Fugenfuller angegeben. 

Tabelle 6 

Eigenschaften der Fugenfuller aus Beispiel 3 



FiQfvci&hren 


SGTI^osePL 

30000X 
13GTAttagd 
AO 


5GTTylose 
H30000yp 
13 GT Attagcl 
40 


5GTT}iosc 
H 30000 yp 
13GT0pti- 
bentCE 


SGTTyloscH 

30000 yp 
lOGTBcatonc 
EW 


SGTTyloseH 

30000 yp 
4GTLaixmite 
RD 


SGTTylose 
H30000yp 
3GTSKS-21 


Konsistaiz 


gut 


gut 


etwasdidc 


gut 


gut 


gut 


Standfestigkeit 


4 


3 


I 


2 


2 


2 


Vcrarbcitung 


2 


1 


3 


2 


2 


2 


Lochplatte 


vielcRissc, 
cingcscfanunpft 


LeineRisse, 

leicht 
geschrumpft 


keine Risse; 

leicbt 
gcschnimpfl 


keine Risse, 
leicht 

geschnimpft 


keincRissc, 

leicht 
geschrumpft 


keine Risse, 

leicht 
gescfaiuzx^ft 


Riflbfldung 
(KdlO-lOnuii) 


keine 


keine 


' leicht 


leicht 


keinc 


keine 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



GT = Gewichtsteile 

Patentanspruche 

I. Verwendung von Verdickerzusammensetzungen aus Celluloseethem und synthetischem Hektorit ziir 
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Hersiellung von Baustoffprodukten. 

2. Verwendung nach Anspruch I , dadurch gekennzeichnet. daB der synthetische Hekf orit der Forrael • 
[Mg6-xLixSU02o(OH)4-yFy]^-) . x/z M^+) 

entspricht, in der 0 < x :S I A 0 ^ y < 4 und z 1, 2 oder 3 ist und M ein Kation der Wertigkeit 2 bedeutet 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daB es sich bei dem Celluloseether um 
Hydroxyethylcellulose handelt 

4. Verwendung nach raindestens einera der Anspriiche bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Verdickerzu- 
sammensetzung 40-95 Gew.-% Celluloseether und 5-60 Gew.-% synthetischen Hektorit enthalt 

5. Verwendung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den 
Baustoffprodukten um Fliesenkleber handelt 

6. Verwendung nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daB die Verdickerzusammensetzung 
50—95 Gew.-% CelluJoseether und 5-50 Gew.-% synthetischen Hektorit enthalt 

7. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die Verdickerzusanoimensetzung 
60—90 Gew.-o/o Celluloseether und 10-40 Gew.-% synthetischen Hektorit enthalt 

8. Verwendung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den 
Baustoffprodukten um Fugenfuller handelt 

9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Verdickerzusammensetzung 
40—90 Gew.-% CelluJoseether und 10-60 Gew.-% synthetischen Hektorit enthalt 

10. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Verdickerzusammensetzung 
55—75 Gew.-% Celluloseether und 25-45 Gew.-% synthetischen Hektorit enthalt 

11. Verdickerzusammensetzung fur Baustoffprodukte, enthaltend 40— 95Gew.-% Celluloseether und 
5—60 Gew.-% synthetischen Hektorit 

1 2. Verdickerzusammensetzung nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Cellulosee- 
ther um Hydroxyethylcellulose handelt 

13. Verdickerzusammensetzung fur Fliesenkleber, enthaltend 50— 95Gew.-% Celluloseether und 
5—50 Gew.-% synthetischen Hektorit 

14. Verdickerzusammensetzung nach Anspruch 13, enthaltend 70— 90Gew.-% Celluloseether und 
10—30 Gew.-% synthetischen Hektorit 

15. Verdickerzusammensetzung fur Fugenfuller, enthaltend 40— 90Gew.-% Celluloseether und 
10—60 Gew.-% synthetischen Hektorit 

16. Verdickerzusammensetzung nach Anspruch 15, enthaltend 25— 75Gew.-% Celluloseether und 
25— 45 Gew.-% synthetischen Hektorit 

17. Fliesenkleber, enthaltend eine Verdickerzusammensetzung nach Anspruch 13 oder 14. 

18. Fliesenkleber nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB er 0,1 — 10 Gew,-% Verdickerzusammen- 
setzung enthalt. 

19. Fugenfuller, enthaltend eine Verdickerzusammensetzung nach Anspruch 15 oder 16. 

20. Fugenfuller nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB er 0,1 — 10 Gew.-o/o Verdickerzusammen- 
setzung enthalt 

21. Verdickerzusammensetzung aus Hydro^ethylcellulose und synthetischem Hektorit 
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